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ABSTRACT: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable a high-density recording of higher level in 
a hard disk device having a mechanism that a magnetic head is housed when it is 
stopped such as a ramp-load method or the like. 

SOLUTION: A TiSi seed layer (25 nm), CrMo base layer (25 nm), CoNiCrTa 
magnetic layer (20 nm) and C protective layer (10 nm) are successively formed 
by sputtering on the surface of a glass substrate where minute recesses and 
projections are formed. Then a perfluoropolyether-based material is applied as 
a lubricant to form a lubricant layer (2 nm) to obtain a magnetic disk. 
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